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== (54) Title: COMPLEXING AGENT FOR TREATING METALLIC AND PLASTIC SURFACES 

= (54) Bezeichnung: KOMPLEXBILDNER FUR DIE BEHANDLUNG VON METALL- UND KUNSTSTOFFOBERFLACHEN 




(57) Abstract: The invention relates to a composition for treating the surfaces of metals and for 
depositing metals or metal alloys on plastic surfaces. Said composition contains: a) at least one 
polymer, as constituent A, containing at least one structural unit of formula (I), wherein said struc- 
OM (0 tural unit can be part of a polymer main chain or can be bound to a polymer main chain by means of 
an anchor group, and M is hydrogen or an ammonium cation or a metal cation; b) water or another 
solvent, as constituent B, which is suitable for dissolving, dispersing, suspending or emulsifying the 
polymer (constituent A); c) optionally surface-active compounds, dispersants, suspension agents 
jgg and/or emulsifying agents as constituent C; and either d) optionally a salt, an acid or a base based 

= on transition metal cations, transition metal oxoanions, fluorometallates or lantanoids as constituent D, and/or e) at least one acid 
jjjs selected from the group consisting of phosphoric acid, sulphuric acid, sulfonic acid, nitric acid, hydrofluoric acid and hydrochloric 
== acid as constituent E, or a base, and/or f) at least one metal oxide and/or metal salt as constituent F. The invention also relates to 
— a method for treating the surfaces of metals, and to a method for depositing metals or metal alloys on a metallic or plastic surface, 
^ wherein the metallic or plastic surface is brought into contact with a polymer (constituent A). The invention further relates to the 
~ use of polymers (constituent A) for treating the surfaces of metals and for depositing metals or metal alloys on a metallic or plastic 
S surface. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zur Oberflachenbehandlung von Metallen sowie zur Ab- 
scheidung von Metallen oder Metallegierungen auf Kunststoffoberflachen enthaltend: a) mindestens ein Polymer als Komponente A 
enthaltend wenigstens eine Struktureinheit derFormel (I), wobei diese Struktureinheitein Teil einerPolymerhauptkette sein kann oder 
tiber eine Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation 
ist; b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer (Komponente A) zu losen, zu dispergieren, suspendie- 
ren oder zu emulgieren als Komponente B; c) gegebenenfalls oberflachenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendiermittel 
und/oder Emulgiermittel als Komponente C; entweder d) gegebenenfalls ein Salz, eine Saure oder eine Base basierend auf Uber- 
gangsmetallkationen, Ubergangsmetalloxoanionen, Fluorometallaten oder Lantanoiden als Komponente D, und/oder e) mindestens 
eine Saure ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Phosphorsaure, Schwefelsaure, Sulfonsauren, Salpetersaure, Flosssaure und 
Salzsaure als Komponente E, oder eine Base und/oder f) mindestens ein Metalloxid und/oder Metallsalz als Komponente F. Des 
weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metallen, sowie ein Verfahren zur Abscheidung von 
Metallen oder Metall leg ierungen auf einer Metal 1- oder Kunststoffoberflache, worin die Metall- oder Kunststoffoberflache mit einem 
Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht wird. Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung von Polymeren (Komponente 
A) zur Oberflachenbehandlung von Metallen sowie zur Abscheidung von Metallen oder Metall legierungen auf einer Metall- oder 
Kunsstoffoberflache. 
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Komplexbildner fur die Behandlung von Metall- und Kunststoffoberflachen 



Die Erfindung betrifft Zusamm ensetzungen zur Oberflachenbehandlung von Metall en 5 
,,, ^ Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metall en, die Verwendung von Polymeren zur 

10 Oberflachenbehandlung von Metallen. Des weiteren betrifft die Erfindung eine 
Zusammensetzung und ein Verfahren und die Verwendung von Polymeren zur 
Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf Metall- und Kunststoffoberflachen. 

Bei der chemischen und elektrochemischen Metallabscheidung' auf Metallen oder 
15 Kunststoffen sowie bei der Oberflachenbehandlung von Metallen kommen Formulierungen 
zum Einsatz, die Komplexierungsmittel fur Metallkationen enthalten. 

So betrifit US 6,284,309 ein Verfahren zur Herstellung einer Oberflache, die geeignet ist, 
eine cokontinuierUche Bindung zu knupfen. Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte: 

.20 

a) Herstellung eines Substrats aus Kupfer oder einer Kupferlegierung, 

b) Anwendung einer atzenden Zusammensetzung, die die folgenden Komponenten 
enthalt 

^ ba) eine Saure 

25 bb) . ein Oxidationsmittel 

be) einen Komplexbildner fur Kupfer, das ausgewahlt ist aus der Gruppe 

bestehend aus Thioharnstoffen und Imidazol-Thionen, und 
bd) einen Kupferkomplex, in einer Menge, in der er ausfallt, wenn er auf das 
Substrat aus Kupfer oder Kupferlegierung aufgebracht wird. 
. 30 Die Menge Komplexbildner in der Atzzusanomensetzung betragt 0,5 bis 20 Gew.-%. 

US 6,197,181 betrifft ein Verfahren zur Aufbringung eines metallischen Kontakts auf eine 
Halbleiteroberflache. Das Verfahren umfasst die Ausbildung einer ultradiinnen 
Metallsaatschicht auf einer auf die Halbleiteroberflache aufgebrachten Bairiereschicht. 
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Diese ultradunne Schicht kann durch Abscheidung von weiterem Metall darauf verstarkt 
werden. Dabei wird als weiteres Metall bevorzugt Kupfer eingesetzt Besonders bevorzugt 
wird die Abscheidung elektrochemisch in einem alkalischen Bad durchgefuhrt. Als 
Komplexbildner werden in diesem Bad Komplexbildner ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehead aus EDTA (Etbylendiamintetraessigsaure), ED (Etyblendiamin) und 
Polycarbonsauren, insbesondere Zitronensaure, oder Salzen davon eingesetzt. 

Die im Stand der Technik eingesetzten Komplexbildner in Formulierungen zur 
Metallabscheidung bzw. zur Oberflachenbehandlung von Metallen haben den Nachteil, 
dass sie okologische Probleme bei ihrer Ehtsorgung bereiten. Komplexbildner, die ins 
Abwasser gelangen, sind problematisch, da sie Schwermetalle bioverfugbar machen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Komplexbildner fur Formulierungen zur 
Abscheidung von Metallen auf Metall- oder Kunststoffoberflachen sowie fur 
Formulierungen zur Oberflachenbehandlung von Metallen bereitzustellen, die okologisch 
unbedenklich sind. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Zusammensetzung zur Behandlung von Metall 
Kunststoffoberflachen enthaltend 

a) mindestens ein Polymer als Komponente A enthaltend wenigstens 
Struktureinheit der Formel (I) 




wobei diese Struktureinheit ein Ten einer Polymerhauptkette sein kann oder uber 
eine Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 
M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist; 

b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer (Komponente 
A) zu losen, zu dispergieren, suspendieren oder zu emnlgieren als Komponente B; 

c) gegebenenfalls oberflachenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendier- 
mittel und/oder Emulgiermittel als Komponente C; 
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entweder 

d) gegebenenfalls ein Salz, eine Saure oder eine Base basierend auf 
Ubergangsmetallkationen, Ubergangsmetalloxoanionen, Fluorometallaten oder 
Lantanoiden als Komponente D, und/oder 

e) mindestens eine Saure ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Phosphorsaure, 
Schwef el saure, Sulfonsauren, Salpetersaure, FluBsaure und Salzsaure als 
Komponente E, oder eine Base, ausgewahlt aus der Gruppe Alkali- und 
Erdalkalimetallhydroxide und Ammoniak-Losung oder 

f) mindestens ein Metalloxid und/oder Metallsalz als Komponente F. 

Dabei ist unter Polymerhauptkette die langste, das Polymer bildende Kette zu verstehen. 
Diese Kette ist aus durch kovalente Bindungen aaeinandergereihten Kohlenstoffatomen 
aufgebaut, wobei diese Kohlenstoffkette jedoch durch Heteroatome, insbesondere 
Stickstoff, Silizium oder Sauerstoff unterbrochen sein kann. Des weiteren kann diese Kette 
Verzweigungen aufweisen, die ebenfalls aus Kohlenstoffatomen sowie gegebenenfalls 
Stickstoff- und Sauerstoffatomen aufgebaut sind. 

Unter einer Ankergmppe ist eine Gruppe zu verstehen, die die Struktureinheit der Formel 
(I) mit der Polymerhauptkette verknupft Solche Ankergruppen konnen Alkylengruppen 
mit 1 bis 14 Kohlenstoffatomen sein, die durch Heteroatome, insbesondere Stickstoff oder 
Sauerstoff unterbrochen sein konnen. Diese Ankergruppen konnen an Kohlenstoffatome 
oder an Heteroatome in der Polymerhauptkette gebunden sein. 

Die erfindungsgemaG eingesetzten Polymere (Komponente A) sind hervorragend als 
Komplexbildner in den Zusammensetzungen zur Behandlung von Metalloberflachen sowie 
auch in Zusammensetzungen zur Abscheidung von Metallen auf Metall- oder 
Kunststoffoberflachen geeignet In naturlicher Umgebung, z.B. in Klaranlagen, fallen die 
Polymere quantitativ aus oder werden oberfiachenabsorbiert Dieses Verhalten wird auch 
als Bioeliminierung bezeichnet und vom Fachmann okologisch gunstig bewertet. 

Uberraschenderweise wurde weiterhin gefunden, dass die erfindungsgemaB eingesetzten 
Polymere (Komponente A) die Stabilitat der Zusammensetzungen, insbesondere von 
Badern zur chemischen M^etallabscheidung, erhohen. 
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Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung kann in alien Verfahren zur Metallbehandlung 
beziehungsweise zur Abscheidung von Metallen auf Kunststoffoberflachen eingesetzt 
werden. 

Dabei eignen sich Zusammensetzungen enthaltend die Komponenten A, B, 
gegebebenenfalls C und D und/oder (statt D) E insbesondere zur OberjQachenbehandlxing 
von Metallen, wahrend sich Zusainmensetzungen enthaltend die Komponenten A, B, 
gegebebenfaUs C und F insbesondere zur Abscheidung von Metallen oder 
Metallegierungen auf Metall- oder Kunststoffoberflachen eignen. 

Solche Verfahren sind beispielsweise die Passivierung, insbesondere Phosphatierung von 
Metalloberflachen, bevorzugt chromatfrei, das Beizen von Metalloberflachen, die 
Versiegelung von Metalloberflachen sowie die Metallabscheidung auf MetaUoberflachen, 
zum Beispiel durch Vemickeln, Verzinken, Verzinnen, Verkupfern oder 
Legierungsabscheidungen. Des weiteren konnen die Zusammensetzungen zur Herstellung 
von Lacken oder Rostumwandlern eingesetzt werden. Des weiteren konnen die 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen zur Abscheidung von Metallen auf 
Kunststoffoberflachen eingesetzt werden, beispielsweise bei der Leiterplattenherstellung. 

Geeignete Metalloberflachen sind im allgemeinen technisch iibliche Werkstoffe 
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Stahl, 
Kupfer, Zink, Zinn, Nickel, Chrom und technisch ubliche Legierungen dieser Metalle. 
Weitere geeignete Metalloberflachen sind Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber und 
ihre Legierungen. Weiterhin geeignet sind im allgemeinen technisch ubliche 
Metalluberzuge, die chemisch oder elektrochemisch hergestellt werden konnen, 
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Zink und dessen Legierungen, bevorzugt 
metallisches Zink, Zink/Eisen-, Zink/Nickel-, Ziiik/Mangan- oder Zink/Cobalt- 
Legierungen, Zinn und dessen Legierungen, bevorzugt metallisches Zinr ^ Legierungen des 
Zinns, die Cu, Sb, Pb, Ag, Bi und Zn enthalten, besonders bevorzugt solche, die als Lote, 
beispielsweise in der Herstellung und Verarbeitung von Leiterplatten, eingesetzt werden 
und Kupfer bevorzugt in der Form, in der es auf Leiterplatten und metallisierten 
Runststoffteilen eingesetzt wird 

Werden die erfindungsgemaBen. Zusammensetzungen zum Beizen o'der Passivieren, 
insbesondere Phosphatieren von Metalloberflachen eingesetzt, so sind Metalloberflachen 
aus Stahl, GuBeisen, Zink, Aluminium, Magnesium und/oder Legierungen dieser Metalle 
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untereinander oder mit anderen Legierungsbestandteuen bevorzugt. Besonders bevorzugt 
sind in diesen Fallen Zink und Aluminium sowie Legierungen dieser Metalle mit anderen 
Legierungsbestandteilen. 

Werden die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen zur Abscheidung von Metallen anf 
MetaUoberflachen eingesetzt, so sind beim Verzinken und Abscheiden von Zink- 
legierungen sowie beim Verkupfem und Vernickeln Stahloberflachen bevorzugt und beim 
Verzinnen (auch Sn-Legierungen) Kupfer und Stahl. 

Es ist denkbar, die erfindungsgemaBe Zusammensetzung zur Bebandlung von 
MetaUoberflachen einzusetzen, die nicht vorbehandelt sind. Bevorzugt ist es jedoch, dass 
die MetaUoberflachen zumindest vor einer Behandlung mit der erfindungsgemaBen 
Zusammensetzung gereinigt wurden. Die Reinigung umfasst dabei bevorzugt unter 
anderem eine Entfettung der MetaUoberflache. Geeignete Reinigungs- bzw. 
Entfettungsverfahren sind dem Fachmann bekannt. Es ist auch moglich, die 
erfindungsgemaBe Zusammensetzung in einem Verfahrensschritt im Anschluss an ein 
Beizen oder eine Passivierung der Metalloberflache, zum Beispiel in einem 
Lackierungsschritt, einzusetzen. Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen 
auch als Reiniger-, Beiz- und PoUerformulierungen verwendet werden, die dem Fachmann 
bekannte Zusatze enthalten und in entsprechenden Verfahren eingesetzt werden konnen. 

Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen weiterhin zur Abscheidung von 
Metallen oder Metallegierungen auf Kunststoffoberflachen eingesetzt werden. Bevorzugt 
sind Zusammensetzungen, die zum Vernickeln und Verkupfem von Kunststoffoberflachen 
geeignet sind, beispielsweise zum Verkupfem bei der Leiterplattenherstellung. Die 
Kunststoffoberflachen werden mit technisch ublichen Verfahren fur die MetaUisierung 
vorbereitet. Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen dienen zur MetaUisierung des 
Kunststoffs, konnen aber gegebenenfalls auch bei der Vorbehandlung fur die 
MetaUisierung zum Einsatz kommen. 

Unter Zusammensetzungen sind im Sinne der vorliegenden Anmeldung sowohl die 
einsatzfertigen Zusammensetzungen als auch Konzentrate zu verstehen. Die im folgenden 
fur die einzelnen Komponenten angegebenen Konzentrationen beziehen sich auf die 
einsatzfertigen Zusammensetzungen. Dem Fachmann ist jedoch bekannt, daB die 
Konzentrationen der einzelnen Komponenten in Konzentraten entsprechend hoher sind. 
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Komponente A 

Die Komponente A ist ein Polymer enthaltend wenigstens eine Struktureinheit der Formel 

(D 




wobei diese Staiktureinheit ein Teal einer Polymerhauptkette sein kann oder uber eine 
Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 
M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist. 

Im allgemeinen ist M ein Alkalimetallkation, bevorzugt ein Natrium oder Kaliumion. Es ist 
jedoch anch denkbar, dass M ein zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein 
Erdalkalimetallkation oder Zn, Mn oder Cr(III), besonders bevorzugt Magnesium oder 
Calcium ist. 

Das Gewichtsmittel des Molekulargewichts der als Komponente A eingesetzten Polymer e 
ist im allgemeinen > 500 g/mol, bevorzugt >1000 g/mol 9 besonders bevorzugt 1000 - 
100000 gfrnol. Dabei wurde das Gewichtsmittel mittels Lichtstreuung ermittelt. 

Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Komponente A um Polymere, die eine oder 
mehrere Wiederholungseinheiten der Formel (II), (HE) und/oder (IV), und/oder eine oder 
zwei Endgruppen der Formel (V), sowie gegebenenfalls weitere Einheiten gemaB Formel 
(VI) enthalten. 
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Darin bedeuten 

R Wasserstoff oder ein beliebiger substituierter oder unsub stituierter 
organischer Rest, bevorzugt H oder Reste basierend auf Efhylenimin wie - 
5 (CH 2 CH 2 NH) n -H 

R* Wasserstoff oder -CH 2 -C0 2 M 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation, wobei geeigaete 
Metallkationen im allgemeinen AlkalimetallkationeEL, bevorzugt Natrium- 
oder Kaliumionen sind, oder Ag oder zwei- oder mebrwertige Kationen, 
10 bevorzugt Erdalkalimetallkationen oder Zn, Mn oder Cr(III) 5 Ni, Fe Co, Cu, 

Au, Pd, Sn, Pb, Bi 

n Zahl der Wiederholungseinheiten in Abhangigkeit von dem Gewichtsmittel 
des Molekulargewichts des Polymers, 
Polymer ein beliebiges Polymer, das geeignet ist, die in Formel (V) definierte 
1 5 Strxiktureinheit zu binden. 

Die erftndungsgemaB eingesetzten Polymere sind im allgemeinen wasserlosliche 



Ganz besonders bevorzugt handelt es sich bei der Komponente A urn wasserlosliche, 
20 carboxalkylierte, Aimnogruppen enthaltende Polymere. Diese konnen dadurch erhalten 
werden, dass man wasserlosliche, Aminogruppen enthaltende Polymere mit mindestens 
einem Aldehyd und einem Alkalicyanid oder einem Cyanhydrin aus einem Aldehyd und 
einem Alkalicyanid in wassriger Losung umsetzt Geeignete wasserlosliche, 
Aminogruppen enthaltende Polymere sind alle wasserloslichen Verbindungen, die eine 
25 basische NH-Gruppe enthalten. Verbindungen dieser Art sind beispielsweise 
Polyalkylenpolyamide. Beispiele hierfur sind PolyaUcylenpolyamine, die mindestens vier 
basische Stickstoffatome aufweisen, wie Tetraethyienpentamin, Pentaethylenhexamin, 
Hexaethylenheptamin und Polyethylendiamine. 

30 Von den Polyalkylenpolyaminen kommen bevorzugt Polyethylenimine in Betracht Diese 
weisen besonders bevorzugt Molmassen von 200 bis 10.000.000, ganz besonders 
bevorzugt 1.000 bis 3.000.000 auf (Gewichtsmittel des Molekulargewichts). Insbesondere 
bevorzugt werden Polyethylenimine mit Molmassen von 2.000 bis 1 .300.000 eingesetzt 



35 



Auch chemisch modifizierte Polyethylenimine konnen einer Carboxalkylierung 
unterworfen werden. Solche modifizierten Polyethylenimine sind beispielsweise alkylierte 
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Polyethylenimine. Sie sind bekannt und werden beispielsweise durch Reaktion von 
Polyethyleniminen mit Alkylierungsmitteln wie Alkylhalogeniden hergestellt (vergleiche 
US 3,251,778 und EP-B 0 379 161). Ein weiteres Alkylierungsmittel ist beispielsweise 
Dimethylsulfat Der AikyHerungsgrad der Polyethylenimine betragt im allgemeinenl bis 
50%, bevorzugt 1 bis 10%. Unter AlkyHerungsgrad versteht man den prozentualen Anteil 
der alkylierten Monomereinheiten im Polymer, bezogen auf die gesamte Zahl an 
Monomereinheiten im Polyethylenimin. Als Alkylhalogenide kommen beispielsweise Ci_ 
30-Alkylhalogenide in Betracht. 

Weitere geeignete modifizierte Polyethylenimine sind Umsetzungsprodukte aus 
Polyethyleniminen mit C2.22-Epoxi.den. Diese Reaktionsprodukte werden iiblicherweise 
durch Alkoxylierung von Polyethyleniminen in Gegenwart von Basen als Katalysator 
hergestellt. 

Des weiteren sind sulfonierte und phosphonomethylierte Polyethylenimine geeignet. Sie 
konnen aus den Polyethyleniminen durch Sulfonierung bzw. Phosphonomethylierung 
hergestellt werden. 

Die Carboxalkylierung erfolgt im allgemeinen durch Umsetzung der wasserloslichen, 
Aminogmppen enthaltenden Polymere mit einem Aldehyd, vorzugsweise Formaldehyd, 
und einem Alkalicyanid, vorzugsweise Natriumcyanid. Es ist jedoch auch moglich ein 
Cyarihydrin aus einem Aldehyd und einem Alkalicyanid einzusetzen, zum Beispiel 
Glycolnitrit, das durch Anlagerung von Natriumcyanid an Formaldehyd entsteht. 

Bevorzugt werden als Komponente A carboxymethylierte Polyethyleiiimine eingesetzt. 
Diese werden bevorzugt durch Carboxymethylierung von Polyelhyleniminen mit 
Formaldehyd und Natriximcyanid erhalten. 

Die Carboxalkylierung der wasserloslichen, Aminogruppen enthaltenden Verbindungen 
wird vorzugsweise so weit gefuhrt, dass 1 bis 100% der NH-Gruppen in Aminogruppen 
enthaltenden Polymeren carboxalkyliert werden. Der Aldehyd und das Alkalicyanid 
werden besonders bevorzugt in einer solchen Menge eingesetzt, das 75 bis 100% der NH- 
Gruppen in den Aminogruppen enthaltenden Polymeren carboxalkyliert werden. Der Grad 
der bevorzugt durchgefuhrten Carboxymethylierung betragt iiblicherweise 80 bis 100%, 
bezogen auf die NH-Gruppen im Polymeren/ 
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Verfahren zur Herstellung der als Komponente A bevorzugt eingesetzten wasserloslichen, 
Aminogruppen enthaltenden Polymere, besonders bevorzugt zur Herstellung 
carboxyalkylierter Polyethylenimine, ganz besonders bevorzugt zur Herstellung 
carboxymethylierter Polyethylenimine sind in WO 97/40087 offenbart. 

Die erfindungs gemaB als Komponente A eingesetzten Polymere werden in einer 
Konzentration von c(A) / c(M) von > 0,001 bis < 1.000, bevorzugt > 0,01 bis < 100, 
besonders bevorzugt > 0,1 bis < 10 eingesetzt. 

Dabei bedeuten 

c(A) die Anzahl von im Polymer enthaltenden Carboxylatgnippen (bzw. 
Carb oxyl gruppen) in der erfindungsgemaBen Zusammensetzung; 

c(M) die Anzahl von Metallkationen in einer erfindunsgemaBen Zusammensetzung zur 
Abscheidung von Metallen auf Metall- bzw. Kunststoffoberflachen, bzw. die 
Anzahl von Metallkationen, die bei Einsatz von Zusammensetzungen zur 
Behandlung von Metallob erfl achen durch die Oberflachenbehandlung des Metalls 
M in Losung gebracht werden. 

Es ist somit wesentlich, dass der in den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen 
eingesetzte Komplexbildner geeignet ist, Metallkationen in hohen Konzentrationen zu 
komplexieren. Die Art der Metallkationen ist abhangig davon, welche Metalle auf Metall- 
bzw. Kunststoffoberflachen abgeschieden werden sollen, bzw. welche Metalle einer 
Oberflachenbehandlung mit den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen unterzogen 
werden sollen. Bevorzugt werden Metallkationen des Zn, Ni, Cu, Au, Pd, Sn, Co, Mn, Fe, 
Mg, Pb, Bi, Au und Ag oder Gemische dieser Metallkationen (zur Abscheidung von 
Legierungen) komplexiert. 

Komponente B 

Die Komponente B ist Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das 
Polymer (Komponente A) zu losen oder zu dispergieren, suspendieren oder zu emulgieren. 
Geeignete andere Losungsmittel neben Wasser sind beispielsweise aliphatische oder 
aromatische Losungsmittel wie Benzol, Toluol und Xylol, halogenierte Losungsmittel wie 
Methylenchlorid und Chloroform, Alkohole wie Methanol und Ethanol, Ether, wie 
Diethylether und Tetrahydrofuran, Polyether, insbesondere'Polyethylenglykol, Ketone, wie 
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Aceton, sowie Mischungen dieser Losungsmittel untereinander und/oder mit Wasser. 
Besonders bevorzugt wird ausschliefilich Wasser als Losungsmittel eingesetzt. 

Der pH ist durch die Art der Application bestimmt. Beispielsweise sind Beizen und 
Phosphatierungsbader im allgemeinen stark sauer und galvanische Bader je nach Art des 
Bades basisch oder sauer. Fur die bestimmten Applikationen geeignete pH-Werte sind dem 
Fachmann bekannt 

Die Menge an Wasser oder einem anderen Losungsmittel ist abhangig davon, ob die 
erfindungsgemaBe Zusammensetzung eine einsatzfertige Zusammensetzung oder ein 
Konzentrat ist, sowie vom jeweiligen Einsatzzweck. Grundsatzlich ergibt sich die Menge 
aus den fur die einsatzfertige Zusammensetzung angegebenen Konzentrationen der 
einzelnen Komponenten. 

Komponente C 

Gegebenenfalls kann die erfindungsgemaBe Zusammensetzung zusatzlich oberflachen- 
aktive Verbindungen, Emulgiermittel und/oder Dispergiermittel enthalten. Geeignete 
oberflachenaktive Verbindungen sind Tenside, die kationisck, anionisch, zwitterionisch 
oder nichtionisch sein konnen. Geeignete Tenside sind beispielsweise Alkyl- und 
Alkenylalkoxylate vom Typ R-EOn/POm wobei R im allgemeinen lineare oder verzweigte 
C 6 -C 3 o-Alkylreste, bevorzugt C 8 -C 20 - AUcylreste sind und EO fur eine Ethylenoxid-Einheit 
und PO fur eine Propylenoxid-Einheit steht, wobei EO und PO in beliebiger Reihenfolge 
angeordnet sein konnen und n und m nnabhangig voneinander > 1 und < 100 sind, 
bevorzugt >3 und <50, z.B. Emulan®, Lutensol® und Plurafac® (der BASF), 
Alkylphenolethoxylate, EO/PO-Blockcopolymere (Pluronic®, der BASF), Alkylether- 
sulfate und AJOkylammoniumsalze, sog. Quats. 

Die Menge dieser Komponenten in der erfindungsgemaBen Zusammensetzung betragt im 
allgemeinen 0,01-100 g/1, bevorzugt 0,1 bis 20 gfl. 

Komponente D 

Als Komponente D sind Salze, Sauren und Basen basierend auf Ubergangsmetallkationen, 
UbergangsmetaUoxoanionen, Fluorometallaten oder Lahtanoiden geeignet. Geeignete 
Ubergangsmetallkationen sind insbesondere Fluorometallate des Ti (TV), Zr (IV), Hf (TV) 
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und/oder des Si (IV), geeignete Lantanoide insbesondere Ce. Des weitereii sind 
Wolframate und Molybdate geeignet. } 

Zusammensetzungen gemaff der vorliegenden Anmeldung, enthaltend die Komponente D 
sind insbesondere dazu geeignet, entweder eine korrosionsschutzende Schicht auf einer 
MetaHoberflache abzuscheiden oder die korrosionsschutzende Wirkung einer bereits auf 
der Metallob erfL ache abgeschiedenen Korrosionsschicht zu verstarken. 

Die Menge der Komponente D betragt - falls die Komponente D in den 
erfindungsgemafien Zusammensetzungen enthalten ist - bevorzugt 0,02 bis 20 g/1. 

Komponente E 

Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen neben oder anstelle der Komponente 
D des weiteren mindestens eine Saure ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
Phosphorsaure, Schwefelsaure, Sulfonsauren wie Methansulfonsaure, Vinylsulfonsaure, 
Allylsnlfonsaure, m-Nitrobenzolsulfonsaure, Naphthalinsulfonsaure und Derivaten davon, 
Salpetersaure, FhiBsaure und Salzsaure enthalten. Statt einer Saure kann E auch eine Base 
sein, ausgewahlt aus der Gruppe Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide und Ammoniak- 
Losung, insbesondere NaOH, KOH. Die Art der eingesetzten Saure ist dabei abhangig von 
der Art der Behandlung der Metalloberflache. So wird Phosphorsaure im allgemeinen in 
Phosphatierungsbadem zur Phosphatierung von Stahl-Oberflachen eingesetzt Die 
erfindungsgemaBe Zusammensetzung ist in diesem Falle eine Phosphatierlosung. Dabei 
\mterscheidet man zwischen sogenannten "nicht schichtbildenden" Phosphatierlosungen, 
das sind . Losungen, die keine zweiwertigen MetaUe . aufweisen. Solche "nicht 
schichtbildenden" Phosphatierlosungen liegen beispielsweise in Form einer 
Eisenphosphatierlosung vor. Enthalten die Phosphatierlosungen Ionen zweiwertiger 
Metalle, z. B. Zink und/oder Mangan, liegen die Phosphatierl5sungen als sogenannte 
"schicht bildende" Phosphatierlosungen vor. Salpetersaure enfhaltende 
Zusammensetzungen gemaB der vorliegenden Anmeldung sind insbesondere zur 
Oberflachehbehandlung von Zink und seinen Legierungen geeignet, wahrend Flufisaure 
enthaltende Zusammensetzungen insbesondere zur Oberflachenbehandlung von 
Alumin i um und seinen Legierungen geeignet sind. 

Die Menge an eingesetzter Saure oder Base kann je nach Anwendungsgebiet variieren. Im 
allgemeinen werden - falls die Komponente E in den erfindungsgemaBen 
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Zusammensetzungen enthalten ist - 0,2 bis 200 g/1, bevorzugt 2 bis 100 g/1, der 
Komponente E eingesetzt 

Komponente F 

5 

Geeignete Metalloxide oder Metallsalze sind die Oxide oder Salze von Metallen 
ausgewahlt aus der Grappe bestehend axis Zn, Ni, Co, Au, Pd, Sn, Co, Mn, Fe, Mg, Pb, Bi 
und Ag. Die Metalle konnen dabei in Form des eingesetzten Metalls oder - bei Einsatz 
verschiedener Metalle - in Form von Legierungen der genannten Metalle untereinander 

10 oder mit anderen Metallen abgeschieden werden. Bevorzugte Legierungen sind CuZn, 
CuSn, CuNi, SnPb, SnAgBiCu, SnAgCu, SnBi, SnAg, SnCu, NiPd, NiP, ZnFe, ZnNi, 
ZnCo und ZnMn. Die genannten Bestandteile der Legierungen konnen in beliebigen 
Konzentrationen in der Legierung enllialten sein. Besonders bevorzugt werden Zn, Cu und 
Ni sowie Legierungen dieser Metalle mit anderen Metallen oder untereinander 

15 abgeschieden. Bei der Abscbeidung von Metallen oder Metallegienmgen auf 
Kunststoffoberflachen sind Ni und Cu besonders bevorzugt Neben dem Einsatz als 
MetaUoxid konnen die Metalle als Metallsalze ausgewahlt aus den entsprechenden 
Sulfaten, Sulfonsauresalzeii, Chloriden, Carbonaten, Sidfamaten, Fluoroboraten, Cyaniden 
und Acetaten eingesetzt werden. 

20 

Die Konzentration der Metallionen in den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen betragt 
im allgemeinen 0,01 bis 100 g/1, bevorzugt 0,1 bis 50 g/1, besonders bevorzugt 2 bis 20 g/1, 
bezogen auf die Menge des eingesetzten Metalls. 

25 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird die erfindungsgemaBe Zusammensetzung zur 
OberflLachenbehandlung von Metallen eingesetzt und entiaalt zusatzlich zu den 
Komponenten A, B und gegebenenfalls C, sowie D und/oder E: 

30 g) mindestens einen Korrosionsinbibitor als Komponente G, 
und/oder 

h) Verbindungen des Ce, Ni, Co, V, Fe, Zn, Zr, Ca, Mn, Mo, W, Cr und/oder Bi als 
Komponente H, 
und/oder 

35 i) weitere Hilfs- und Zusatzstoffe als Komponente L 
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Diese Zusammensetzungen eignen sich insbesondere zum Beizen oder zum Passivieren, 
insbesondere Phosphatieren oder als Rostumwandler fur die in der vorliegenden 
Anmeldung genannten Metalloberflachen. 

Komponente G 

Die erfindungsgemaft en Zusammensetzungen konnen mindestens einen 
Korrosionsinhibitor enthalten. Geeignete Korrosionsinhibitoren sind ausgewahlt aus der 
Gruppe bestehend aus Butindiol, Benztriazol, Aldehyden, Amincaiboxylaten, Amino- und 
Nitrophenolen, Aminoalkoholen, Aminobenzimidazol, Aminoimidazolinen, Aminotriazol, 
Benzimidazolaminen, Benzothiazolen, Derivaten des Benztriazols, Borsaureestern mit 
verschiedenen Alkanolaminen wie beispielsweise Boreaurediefhanolaminester, 
Carbonsauren und ihren Estern, Chinolinderivaten, Dibenzylsulfoxid, Dicarbonsauren und 
ihren Estern, Diisobutenylbemsteinsaure, Dithiophosphonsaure, Fettaminen und 
Fettsaureamiden, Guanidinderivaten, Harnstoff und seinen Derivaten, 
Laurylpyridiniumchlorid, Maleinsaureamiden, Mercaptobenzimidazol, N-2-Ethylhexyl-3- 
aminosulfopropionsaure, Phosphoniumsalzen, Phthalsaureamiden, Amin- und Natrium- 
neutralisierten Phosphorsaureestern von Alkylalkoholen sowie diesen Phosphorsaureestern 
selbst, Phosphorsaureestern von Polyalkoxylaten und hier insbesondere von 
Polyethylenglykol, Polyetheraminen, Sulfoniumsalzen, Sulfonsauren wie beispielsweise 
Methansulfonsaure, Thioethern, Thioharnstoffen, Thiuramdisulfiden, Zimtsauxe und ihren 
Derivaten, Zinkphosphaten und -silikaten, Zirkonphosphaten und -silikaten. 

Bevorzugt werden als weitere Korrosionsinhibitoren Butindiol und Benztxiazol 
(insbesondere bei der Oberflachenbehandlung von Kupfer) eingesetzt, sowie strukturell mit 
Benztriazol verwandte Verbindungen wie Tolyltriazol und Benztriazolcarbonsaure. 

Komponente G r 

Weiterhin sind als Korrosionsinhibitoren Polymere G f geeignet, aufgebaut aus 

ga) mindestens einem Aminogruppen enthaltenden Polymer als Komponente G f a 

gb) mindestens einer aromatischen Verbindung als Komponente G*b, die ein Phenol 
oder ein Chinon ist oder eine phenolische oder chinoide Slruktureinheit aufweist; 

S c ) gegebenenfalls einem Aldehyd als Komponente G'c. 
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Die Komponente G' ist ein Polymer aufgebaut aus mindestens einem Aminogruppen 
enfhaltenden Polymer als Komponente G'a und mindestens einer aromatischen Verbindxing 
als Komponente Ch, die ein Phenol oder Chinon ist oder eine phenolische oder chinoide 
Stniktoeinheit aufweist. Gegebenenfalls enfhalt das Polymer als Komponente G'c einen 
aus einer Umsetzung mit einem Aldehyd hervorgegangenen Baustein. 

Unter Polymeren sollen im allgemeinen solche Verbindungen verstanden werden, die 
mindestens drei Wiederholungseinheiten, bevorzugt mehr als 10 Wiederholungseinbeiten 
aufweisen. Das Gewichtsmittel des Molekulargewichts der erfmdungsgemaB eingesetzten 
Polymere betragt im allgemeinen 500 bis 5 000 000 g/mol, bevorzugt 1000 bis 1 500 000 
g/mol. Das Polymer kann auch vemetzt sein, so daB sich kein Molekulargewicht angeben 
laBt, obwohl das Polymer in technisch ublichen Losungsmitteln dispergiert, emulgiert oder 
suspendiert werden kann. 

Komponente G'a 



Die Komponente G'a ist ein Aminogruppen enthaltendes Polymer. Bevorzugt eingesetzte 
Polymere sind Polyethylenimin, Polyvinylamin, Poly(\dnylfoimamid-co-vinyiamin), 
Polylysin und PolyaminostyroL Des weiteren sind Derivate von Polyaminen geeignet, die 
noch Aminogruppen aufweisen, beispielsweise die Reaktionsprodukte von Polyaminen mit 
Carbonsauren bzw. Sulfonsauren oder CarboxymethyKerungsprodukte von Polyaminen. 
Weitere geeignete und besonders bevorzugte Polymere sind aminogruppenhaltige Derivate 
von Polycarboxylaten, insbesondere die Reaktionsprodukte von Diaminen und 
Copolymeren, die Maleinsaure-, Acrylsaure- oder Methac^lsauxe-Wiederholungseinheiten 
enthalten, wie die Umsetzungsprodukte von Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymerenmit 
Diaminen. Ganz besonders bevorzugt sind Polymere der Formeln (X) und (XI): 

Polymer.^ Polymer O 
N/ Polymer^/7 

O^N^NHR" Y^N- R -NHR" (XI) 

f Polymer 

O 

Darin ist R ein organischer Rest, bevorzugt ein Alkylen-, Cykloalkylen-, Axylen-, 
Arylalkylen- oder Alkylarylenrest. Dieser Rest kann durch Heteroatome unterbrochen oder 
beliebig substituiert sein, wobei geeignete Substituenten AJkyl-, Alkenyl-, Aryl-, 
Alkylaryl- oder Arylalkylreste sind, die wiederum durcb Heteroatome unterbrochen oder 
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mit heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein konnen. Bevorzugt ist R ein C2-32- 
Alkylenrest, besonders bevorzugt ein C 2 -i4-Alkylenrest, der durch Heteroatome ausgewahlt 
aus -N- und -O- unterbrochen sein kann und Ci-6-Alkylreste oder heteroatomhaltige 
Gruppen, z.B. Aminogruppen, tragen kann. Besonders bevorzugte Reste sind Ethyl-, n- 
5 Butyl- und n-Hexylreste. 

R 1 , R" und R m bedeuten unabhangig voneinander Wasserstoff oder beliebige organische 
Reste. Geeignete organische Reste sind im allgemeinen Alkyl-, Cykloalkyl-, Alkenyl-, 
Aryl-, Alkylaryl- und Axylalkylreste, die gegebenenfalls durch Heteroatome unterbrochen 
bzw. mit heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein konnen. Bevorzugt bedeuten R f , R" 
10 und R" T unabhangig voneinander Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff, besonders 
bevorzugt Wasserstoff, CV 6 -Alkyl, C 6 -io-Aryl, ganz besonders bevorzugt Methyl, Ethyl, i- 
%f • Propyl, n-Propyl, Phenyl. 



15 Die Aminogruppen enthaltenden Polymere sind kommerziell verfiigbar (Polyethylenimin, 
Polyvinylamin) oder konnen nach dem Fachmann bekannten Methoden hergestellt werden. 
Geeignete Verfahren zur Herstellung von Polyvinylamin sind z.B. in EP-A 216 387, DE-A 
38 42 820, DE-A 195 266 26, DE-A 195 159 43 ofFenbart. Die besonders bevorzugt 
eingesetzten Polymere der Formeln (X) und (XI) sind beispielsweise gemaB dem in US 

20 4,046,748 offenbarten Verfahren herstellbar. 



Es ist auch moglich, das Polymer in einer Mischung mit niedxigmolekularen Aminen 
einzusetzen. Geeignete niedermolekulare Amine sind dabei ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehend aus Ethylendiamin, H 2 N(-C 2 H4~NH) n -H mit n = 2-4, H 2 N(~CH 2 )n-H mit n = 
25 1-18, bevorzugtn= 2,3,4,6,8,10,12. 

Die Aminogruppen enthaltenden Polymere liegen im allgemeinen in entsalzter Form vor. 
Im Fall von Copolymeren, die Vinylamin- und Vinylformamid-Wiederholungseinheiten 
aufweisen, liegt der Hydrolysegrad im allgemeinen bei 0,5 bis 100 %, bevorzugt bei 50 bis 
100%. 



30 



Komponente G'b 



Die Komponente G*b ist ein Phenol oder Chinon oder eine Verbindung, die eine 
phenolische oder chinoidische Stxuktureinheit aufweist 



35 
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Geeigaete Chinone oder Chinon-Derivate sind im allgemeinen von o-Benzochinon oder 
von p-Benzochinon abgeleitete Systeme. Bevorzugt werden von p-Benzochinon 
abgeleitete Systeme eingesetzt Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen 
Formel (VII): 



r 11 (vii) 



worin R 1 , R 2 , R 3 und R 4 unabhangig voneinander Wasserstoff, Alkyl-, Alkenyl-, 
Cykloalkyl-, Aryl-, Alkylaryl- oder Arylalkylreste sein konnen. Bevorzugt sind R 1 bis R 4 
unabhangig voneinander Wasserstoff oder Ci-bis Ci4-Alkylreste, C 2 - bis Ci 4 -Alkehylreste, 

10 C 6 - bis C 14 -Arylreste oder C 5 - bis C 16 -CyHoalkylreste. Es ist weiterhin mdglich, daB R 1 
und R 2 und/oder R 3 und R 4 jeweils gemeinsam einen zyklischen Rest bilden, der gesattigt 
oder ungesattigt sein kann. Bevorzugt handelt es sich bei diesem zyklischen Rest urn einen 
Zyklus aus insgesamt sechs Kohlenstoffatomen, wobei zwei Kohlenstoffatome aus dem 
Grundgerust in Formel (VH) stammen. Die genannten Reste konnen wiederum mit Alkyl- 

15 Alkenyl-, Cykloalkyl-, Aryl-, Arylalkyl- oder Alkylarylresten substituiert sein bzw. durch 
Heteroatome unterbrochen oder mit heteroatomhaltigen Gruppen substituiert sein. 
Besonders bevorzugt bedeuten die Reste R 1 bis R 4 in Formel (VII) unabhangig 
voneinander Wasserstoff und Methyl. Besonders bevorzugt eingesetzte Verbindungen der 
Formel (VII) sind ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Benzochinon, 2,3,5- 

20 Trimethylbenzochinon, 2,6-Dimethylbenzochinon, Naphthochinon und Anthrachinon. 

Geeignete Phenole oder Verbindungen, die eine phenolische oder chinoide Stiuktureinheit 
aufweisen, sind Verbindungen der allgemeinen Formel (VTTT); 



25 



O" M 
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Darin haben die Reste R 5 , R 6 3 R 7 , R 8 und R 9 unabhangig voneinander die fur R 1 .bis R 4 
angegebene Bedeutung. Des weiteren konnen die Reste R 5 und R 6 , bzw. R 6 und R 7 , bzw. 
R und R , bzw. R und R gemeinsam einen zyklischen Rest bilden, wie er fur R und R 
bzw. R 3 und R 4 defied ert ist Des weiteren konnen ein oder zwei der Reste R 5 bis R 9 -OTVI* 
5 bedeuten. 

M 4 " in Foimel (Viii) bedeutet Wasserstoff oder ein Kation. 3m allgemeinen ist M* ein 
Alkalimetallkation, bevorzugt ein Natrium oder Kaliumion. Es ist jedoch auch denkbar, 
daS M 4 " ein zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder Zn, 
10 Mn oder Cr(IH), besonders bevorzugt Magnesium oder Calcium ist 



Ip Neben den genannten Restea konnen R 5 bis R 9 des weiteren - SOsTvf*", - NO2, Halogen, - 

COOT^, -C(0)R ,m (worin R mi Wasserstoff, ein Alkyl-, Aryl-, Cycloalkyl-, Aralkyl- oder 
Alkarylrest ist), -N(R"") 2 ? -OR"" oder -SH oder andere fiinktionelle Gruppen, die dem 
15 Fachmann bekannt sind, bedeuten. Im allgemeinen weist lediglich einer der Reste R 5 bis 
eine der letztgenannten Bedeutungen auf. 

Bevorzugte Verbindungen der Formel (VIII) sind l- 5 2- oder 3-wertige Phenole, die mit 
den vorstehend genannten Resten substituiert sein konnen. Dabei sind neben den 
20 genannten phenolischen Verbindungen auch ihre Salze geeignet. 

Besonders bevorzugte Verbindungen der Foimel (VIII) sind Phenol, 4,4'- 
Dihydroxydiphenylsulfid, Dihydroxydiphenylsulfoxid, Phenolsulfonsaure, 1,4- 
Dihyroxynaphthalin, Nitrophenol, (N 5 N-Dimethylamino)-l -phenol, Hydroxythioanisol, 
25 Pyrogallol, Phloroglucin, 1,2,4-Trihydroxybenzol, 2,2\4,4 , -Tetrahydroxybenzophenon, 
Salicylsaure, 2,3-Dihydroxybenzoesaure, 2 5 4-Dihydroxybenzoesaure, 2,5-Dihydroxy- 
benzoesaure, Trihydroxybenzoesauren wie beispielsweise Gallusaure, Alkylsalicylate wie 
beispielsweise Ethylsalicylat, Alkyl-3,4-dihydroxybenzoate wie beispielsweise Ethyl-3,4- 
dihydroxybenzoat, Alkylgallate wie beispielsweise Propylgallat, 2,3-Dihydroxybenz- 
30 aldehyd, 2,4-Dihydroxybenzaldehyd, 2,5-Dihydroxybenzaldehyd, 2,3,4-Trihydroxybenz- 
aldehyd, ((4-1^3utyl-2 3 6-dimethyl-3-hydroxy)-ben2yl)-imidazoli^ (s)-2-(3,4-Dihydroxy- 
benzyl)-2-hydrazinopropionsaeure, 1 ,2-Dihydroxy-4-tert.butylbenzol, 2-(4-Hydroxy- 
phenoxy)-propionsaeure, 2-(4-Hydroxyphenyl)-ethylamin, 2-(4-Hydroxyphenyl)-ethyl- 
amin, 2,3,5-Trimethylbenzol-l,4-diol, 2,3-Dihydro-l 5 4-dihydroxyanthrachinon, 2,4- 
35 Dichlorphenol, 2,5-Dihydroxy-toluol, 2,5-Dimefhylphenol, 2,5-Di-tert.pentyl-hydrochinon, 
2,7-Dihydroxynaphthalin, 2-Allylphenol 5 2-Amino-4,6-dinitrophenol, 2-Hydroxy-3- 
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memylbenzoesaeure, 2-Hydroxyacetophenon, 2-Hydroxyanthrachinoix, 2-Hydroxybenz- 
aldehyd, 2-Hydroxybenzoesaeure-methylester, 2-Hydroxyphenylessigsaeure, 2- 
Hydroxyphenyl-mefhylcafbamat, 2-Naphthol-3,6-disulfonsaeure, 2-tert.Butyl-4-methyl- 
phenol, 2-tert.Butyl-hydrochinon, 3,5-Di-t^tbutyl-4~hydroxytoluol, 3-Aniinophenol, 3- 
Carboxy-2-hydroxynaphthalin, 3-Methylphenol, 3-tertButyM-hydroxy-anisol, 4-(2-((3-4- 
(Hydroxyphenyl)- 1 -metbylpropyl)amino)-etiiyl)- 1 ,2-dmydroxybenzol, 4,4 f -Dihydroxydi- 
phenyl, 4-Acetylamino-l-hydroxybenzol, 4-Crilorphenol, 4-Diazo~3-hydroxynaphthalin- 1 - 
sulfonsaeure, 4-Hydroxyacetophenon, 4-Hydroxybenzoesaeure, 4-Hydroxybenzoesaeure- 
propylester, 4-Hydroxybeozophenon, 4-Hydroxymandelsaeure, 4-Methoxyphenol, 4- 
Methylphenol, 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaextre, 5-Chlor-2~hydroxytoluol ? 5-Nitro- 
2-aminophenol, 6-Acetylarnino-2-amino- 1 -hydroxybenzol-4-sulfonsaeure, 6-Hydroxy- 
naphthalm-2-sulfosaeure, S-Hydroxy^-metliyl-chinolin, 8-Hydroxychinolin, Adrenalin, 
alpha-Tocopherol, Amylmetacresol, Bis-(4-hydroxyphenyl)-sulfon, Bisphenol A, 
Brenzcatechin, Dopamin, Estradiol, Hydrochinon, Isatinbiskresol, N,N-Bis-(hydroxy- 
el3iyl)-4-hydroxyarjilin, N,N-Diethyl-m-arrjinophenol, N,N-Dimemyl-2<4-hydroxy- 
phenyl)-emylamm-sulfat, N,N-DimemyM-hydroxyph^ N,r>T-Di-salicylyl- 
ethylenchanrhi, Octadecyl-3-(3,5-di-tertbutyl-4- hydroxyphenyl)-propionat, Octylphenol, 
p-Dodecylphenol, p-IsononylphenoL Neben den oben genannten phenolischen 
Verbindungen sind auch ihre Salze geeignet 

Besonders bevorzugt werden Phenol und Brenzcatechin eingesetzt 
Komponente G'c 

Das Polymer (Komponente G*) ist gegebenenfalls aus einem Aldehyd als weiterer 
Komponente, Komponente G T c, aufgebaut Diese weitere Komponente ist zum Beispiel 
dann vorhanden, wenn das Polymer durch Mannich-Reaktion hergestellt wird. Tm 
allgemeinen sind alle Aldehyde als Komponente G T c geeignet Bevorzugt werden 
Aldehyde der Formel (IX) eingesetzt 

R »X (,x) 

Darin bedeutet R 10 Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Cykloalkyl, Aryl, Aralkyl und AlkaryL 
Dabei ist es moghch, daB der Rest R 10 durch Heteroatome bzw. heteroatomtragende 
Gruppen substituiert ist. Des weiteren ist es moglich, daB die fur R 10 genannten Reste 
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durch Heteroatome unterbrochen sind. Bevorzugt ist R Wasserstoff, Ci - 14 - AUcyl, C1-14 
- Alkenyl, C 5 - X6 - Cykloalkyl, C 6 - u - Aryl, C 7 - 14 - Aralkyl oder C 7 - X8 - Alkaryl. Diese 
konnen durch heteroatomhaltige Reste ausgewahlt der Griippe bestehend aus Halogen, 
bevorzugt Chlor oder Brom, N0 2 , SH, OH, Acetyl, Carboxyl, (-C(O)-Phenyl) substituiert 
oder durch Heteroatome unterbrochen sein. Der Rest R 10 kann wiederum auch selbst mit 
Alkyl-, Cykloalkyl-, Aryl-, Alkaryl- oder Aralkylresten substituiert sein, der wiederum 
heteroatomhaltige Gruppen tragen kann bzw. dessen Kette bzw. Zyklus durch Heteroatome 
unterbrochen sein kann. 

Als Komponente G T c ist besonders bevorzugt mindestens eine Komponente ausgewahlt aus 
der Gruppe bestehend aus Formaldehyd, Ethanal, Propanal, Butanal, Citronellal, 
Benzaldehyd, 2-Chlorbenzaldehyd, 2-Hydroxybenzaldehyd, 2-Propenal, 3,3-Dimethyl- 
acrolein, 4-Methylbenzaldehyd, 4-(l,l-dimethylethyl)-benzaldehyd, Anisaldehyd, 4-Chlor- 
benzaldehyd, 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-propanal, 7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal, N- 
Hexanal, 2-Furfiiral, 3-Methyl-4-oxo-2-butensaeure-methylester, 3-Methylbutanal, 2- 
Ethylhexanal, 2-Methylpropanal, 2-Phenylpropionaldehyd, 3,7-Dhnethylocta-2,6-dien-l- 
al, 4-(l,l-Dimethylethyl)-alpha-methylbenzpropanal, Pentanal, 2-Methyl-pentanal, 2- 
Methyl-2-pentenal, 3-Acetyloxy-2-methylpropanal, 4-Acetoxy-2-methyl-2-butenal, 3- 
Formylpinan, 4-Benzyloxy-benzaldehyd, 2-Methyl-4,4-diacetoxy-2-butenal, 2-Me£hyl-2- 
Propenal, Terephthaldialdehyd, 3 -(4-methylphenyl)-2-Methyl-2-Propenal, 4-Formyl- 
benzoesaeure, 3-Nitrobenzaldehyd, 3 -Formyl-4-methyl-tetrahydropyran, 2-Methyl-3- 
methylthiopropanal, 2-Formyl-2-methylpropionsaeuremethylester, o-Phthaldialdehyd, 
Retinal, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-2-propenal, 2,3-Diphenylpropenal, 3-Formyl-2- 
methylpropionsaeuremethylester und Zimtaldehyd. 

Die Polymere (Komponente G f ) konnen nach dem Fachmann bekannten Methoden 
hergestellt werden. Bevorzugt sind Polymere, die durch Michael-Reaktion (Rl) erhalten 
werden und solche, die bei Hinzunahme eines geeigneten Aldehyds (Komponente Ic) im 
Sinne einer Mannich-Reaktion (R2) erhalten werden. Im folgenden ist eine Michael- 
Reaktion (Rl) am Beispiel von Benzochinon dargestellt: 
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Darin bedeutet R 11 Wasserstoff oder einen orgaaischen Rest in' Abhangigkeit von dem 
eingesetzten Aminograppen entihaltenden Polymer (Komponente la). Bevorzugt ist Rn 
Wasserstoff oder Methyl. 

Die ebenfalls bevorzugt zur Herstellung der Polymere (Komponente G*) eingesetzte 
Mannich-Reaktion (R2) ist im folgenden am Beispiel von Phenol dargestellt: 

OH R 10 OH 

O 

Polymer— NHR 11 + 10 ^JJ^ + 
R H 

Die Bedeutungen fur R 10 und R n sind bereits vorstehend angegeben. 

Diese Polymere sind in der alteren, riicht vorveroffentlichten deutschen P atentanmeldung 
mit der Anmeldenummer 101 64 609.7 offenbart 

Anstelle der Komponente G' konnen die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen einen 
Korrosionsinhibitor G") enthalten : 

Komponente G" 

Die Komponente G" ist mindestens ein Polymer aufgebaut aus dem Strukturelement (1) 

I 

und mindestens drei Strukturelementen ausgewanlt aus der Gruppe bestehend aus 




(2) 
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OM 




(3) 



und/oder 



o 
it 

:S-OM 




(4) 







(5) 



und/oder 



und/oder 



worin 

5 in Struktoelement (1) 

R' Wasserstoff, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest mit weniger als 
31 Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatbrnhaltigen 
Gruppen, bevorzugt Chloro-, Hydroxy- oder Amino gruppen, substituiert sein kann oder 
durch Heteroatome, bevorzugt StickstofF oder Sauerstoff, unterbrochen. sein kann oder 
10 Doppelbindungen enthalten kann; bevorzugt ist R f Wasserstoff oder Ci^-Alkyl, Ci-e- 
Hydroxyalkyi, Ci-6-Aminoalkyl oder C^io-Aryl, 
in Strukturelement (3) 

R" und R" 1 beliebige Reste mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol bedeuten, 



bevorzugt unabhangig voneinander Wasserstoff Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder 
15 Alkarylreste, besonders bevorzugt Wasserstoff oder C^- Alkyl- oder C6-i<rArylreste, 
in Strukturelement (2), (3) und (4) 

M jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff oder ein Kation, bevorzugt ein 



zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein Erdalkalimetallkation oder Zn, Zr, Cr, Mn, 
20 Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce, V, besonders bevorzugt Magnesium, Calcium, Zink oder Mangan, 




Alkalimetallkation, besonders bevorzugt ein Natrium oder Kaliumion bedeutet, oder ein 



.wenn genugend zu kompensierende negative Ladungen vorhanden sind, 
•und 

in Strukturelement (5) 
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R WasserstofE, ein Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkyl- oder Alkarylrest, der 
gegebenenfalls mit Alkylresten oder heteroatomhaltigen Gruppen, bevorzugt Chloro-, 
Hydroxy- odea: Aminogruppea, substituiert sein kann oder durch Heteroatome, bevorzugt 
Stickstoff oder Sauerstoff, unterbrochen sein kann; bevorzugt ist R Wasserstoff oder Ci_6- 
5 Alkyl, Ci-6'HydroxyaLkyl, Ci^-Aminoalkyl oder C6-ip-Axyl. 

Das Gewichtsmittel des Molekulargewichts der eingesetzten Polymere ist im allgemeinen 
> 500 g/mol, bevorzugt 1000 bis 1 500 000 g/mol. 



10 Bevorzugt weisen die Polymere (Komponente G") die fblgeade 
Elementarzusammens etzung auf: 

C: 20-82 Gew.%, bevorzugt 30 bis 80 Gew.%, besonders bevorzugt 40 bis 70 Gew.%, 
H: 2,3-12,5 Gew.%, bevorzugt 2,3 bis 8 Gew.%, besonders bevorzugt 2,5 bis 5,5 Gew.%, 
N: 1-61 Gew.%, bevorzugt 1 bis 20 Gew.%, besonders bevorzugt 1 bis 15 Gew.%, 
15 O: 2-50 Gew.%, bevorzugt 5 bis 50 Gew.%, besonders bevorzugt 20 bis 45 Gew.%, 
S: 0-18,5 Gew.%, bevorzugt 0,5 bis 18,5 Gew.%, besonders bevorzugt 5 bis 15 Gew.%, 
X: 0-^6 Gew.%, bevorzugt 0 bis 38 Gew.%, besonders bevorzugt 1 bis 13 Gew.%, 
wobei X ein beliebiges chemisches Element bedeutet, bevorzugt eines oder mehrere der fur 
M genannten Kationen. 

20 

Die Herstellung der Komponente G" erfolgt auf beliebige Weise. Geeignete Verfahren sind 
dem Fachmann bekannt. La einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform wird die 
Komponente G" durch Polykondensation hergestellt. Geeignete Verfahrensbedingungen 
fur eine Polykondensation sind dem Fachmann aus der Herstellung von Phenolharzen, 
25 HarnstofEharzen und Melaminharzen bekannt, die z.B in ULLMANNPS ENCYCLOPEDIA 
OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, SIXTH EDITION, 2000 ELECTRONIC RELEASE, 
Kapitel "Phenolic Resins", Absatze 3 und 4 sowie in US 4,252,938 und US 4,677,159 
offenbart ist. 



30 



Zur Herstellung des Polymers (Komponente . G") durch Polykondensation werden im 
allgemeinen die folgenden Komponenten initeinander umgesetzt: 
a) mindestens ein Aldehyd als Komponente G"a, 
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b) mindestens eine aromatische Verbindung, die mindestens eine OM-Gruppe oder eine 
Sulfonsauregruppe, -S0 2 OM, oder beide Gnippen tragt, als Komponeate G"b, 

c) gegebenenfaUs mindestens eine Verbindung ausgewahlt aus Diphenolen oder 
Polyphenolen mit vicinalen OM -Gruppen, 

wobei die vicinalen OH-Gruppen gegebenenfaUs als Acetal oder Ketal geschutzt sein 
konnen, als Komponente G f, c, 

worin in Komponente G IT b und G"c M jeweils unabhangig voneinander Wasserstoff 
oder ein Kation, bevorzugt ein Alkalimetallkation, besonders bevorzugt ein Natrium 
oder Kaliumion bedeuten, oder ein zwei- oder mehrwertiges Kation, bevorzugt ein 
ErdalkalimetalUcation oder Zn, Zr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Al, Ce, V, besonders 
bevorzugt Magnesium, Calcium, Zink oder Mangan, wenn genugend zu 
kompensierende negative Ladungen vorhanden sind, 

d) gegebenenfaUs mindestens eine Aminoverbindung als Komponente G"d, 

wobei mindestens eine der Komponenten G"c oder G"d bei Herstellung des Polymers 
(Komponente G") umgesetzt wird. 

Die Polykondensation kann in Gegenwaxt eines Katalysators erfolgen. Geeignete 
Katalysatoren sind dem Fachmann bekannt Bevorzugt wird ein Katalysator ausgewahlt 
aus der Gruppe bestehend aus Sauren, bevorzugt Mineralsauren und Oxalsaure, und Basen, 
bevorzugt Alkali- oder Erdalkalimetallhydroxide, und Salzen schwacher Sauren und 
Basen, eingesetzt 

Diese Polymere sind in der alteren, nicht vorveroffentUchten deutschen Patentanmeldung 
mit der Anmeldenummer 101 63 892.2 offenbart 

Die Korrosionsinhibitoren werden - falls sie uberhaupt in den Zusammensetzungen 
eingesetzt werden - in einer Menge von im allgemeinen 0,01 bis 50 g/1, bevorzugt 0,1 bis 
20 g/1, besonders bevorzugt 1 bis 10 g/1 eingesetzt 

Komponente H 
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Neben oder gegebenenfalls anstelle der genannten Komponenten kdnnen des weiteren 
Verbindungen des Ce, Ni, Co, V, Fe, Zn, Zr, Ca, Mn, Mo, W, Cr und/oder Bi eingesetzt 
werden. Bevorzugt sind die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen Cr(VT)-:frei. Falls die 
5 genannten Verbindungen (Komponente H) dennoch eingesetzt werden, werden bevorzugt 
Verbindungen ausgewahlt aus Fe, Zn, Zr und Ca eingesetzt. Die Menge dieser 
Verbindungen in den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen betragt - falls diese 
Verbindungen uberhaupt vorliegen - im allgemeinen 0,01 bis 100 g/1, bevorzugt 0,1 bis 50 
g/1, besonders bevorzugt 1 bis 20 g/1. 

10 

Komponente I 

Neben einer oder mehreren der aufgefiihrten Komponenten G und H konnen die 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen weitere Hilfs- * und Zusatzstoffe enthalten. 

15 Geeignete Hilfs- und Zusatzstoffe sind unter anderem Leitfahigkeitspigmente oder 
leitfahige Fullstoffe z.B. Eisenphosphid, Vanadiumcarbid, Titannitrid, RuB, Graphit, 
Molybdandisulfid oder mit Zinn oder Antimon dotiertes Bariumsulfat, wobei 
Eisenphosphid bevorzugt ist. Solche Leitfahigkeitspigmente oder leitfahige Fullstoffe 
werden den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen zur Verbesserung der SchweiB- 

20 barkeit der zu behandelnden Metalloberflachen oder zur Verbesserung einer nachfolgenden 
Beschichtung mit Elektrotauchlacken zugesetzt. Des weiteren konnen Kieselsaure- 
Suspensionen - insbesondere bei einer Verwendung der Zusammensetzungen zur 
Behandlung von Aluminium enthaltenden Oberflachen - eingesetzt werden. 

25 Diese Hilfs- bzw. Zusatzstoffe liegen im allgemeinen in fein verteilter Form vor, d.h. ihre 
mittleren Teilchendurchmesser betragen im allgemeinen 0,005 bis .5 pm, bevorzugt 0,05 
bis 2,5 \mx. Die Menge der Hilfs- und Zusatzstoffe betragt im allgemeinen 0,1 bis 50 
Gew.-%, bevorzugt 2 bis 35 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmasse der 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen. 

30 

Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen weiterhin Additive zur Verbesserung 
des Umformverhaltens enthalten, beispielsweise wachsbasierte Derivate auf Basis von 
natiirlichen oder synthetischen Wachsen, z.B. Wachse basierend auf Acrylsaure, 
Polyethylen-, Polytetrafluorethylen (PTFE)-Wachse oder Wachsderivate oder Paraffine 
35 und ihre Oxidationsprodukte. 
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In Abhangigkeit von ihrem Anwendungsbereich konnen die erfindungsgemaBen 
Zusammensetzungen ' Polymerdispersionen basierend auf Styrol, 4-Hydroxystyrol, 
Butadien, Acrylsaure, Acrylsaureestern, Acrylsaureamiden, Acrylaten, Methacrylsaure, 
Metiiacrylsaureestern, Melhacrylsaureamiden, Methacrylaten und Derivaten des 
Acrylamids enthalten. Weiterhin ist es mogHch, daB die erfindungsgemaBen 
Zusammensetzungen Polyurethandispersionen nnd Polyesterurethandispersionen oder 
Polyharnstoffdispersionen enthalten. 

Eine weitere Gruppe von Verbindungen, die in den erfindungsgemaBen Zusammen- 
setzungen vorliegen konnen sind Polyethylenglycole, Polypropylenglycole, 
Copolymerisate des Ethylenoxids und Copolymerisate des Propylenoxids. 

Werden die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen in Pulverlacken eingesetzt, so 
konnen sie zusatzlich Epoxidharze und/oder Kondensationsharze des Fonnaldehyds mit 
Phenol, Harnstoff, Melamin, Phenolsulfonsaure oder Naphthalinsulfonsaure enthalten. 

Bei Einsatz der erfindungsgemaBen Zusammensetzungen in Rostumwandlern konnen diese 
zusatzlich Polyvinylbutyral enthalten. 

In Abhangigkeit von der genauen Zusammensetzung der erfindungsgemaBen 
Zusammensetzungen enthaltend die Komponente A konnen diese in alien Anwendungen, 
zur Oberflachenbehandlung von Metallen, insbesondere in solchen Anwendungen, in 
denen die Korrosion von Metalloberflachen ein Problem darstellen kann, eingesetzt 
werden. Solche Anwendungen sind beispielsweise Entlackung, Metallbeizen, 
Elektropolieren, chemisches Entgraten, chemische und elektrochemische 
Metallabscheidung (insbesondere von Cu, Ni, Pd, Zn, Co, Mn, Fe, Mg, Sn, Pb, Bi, Ag, Au 
und ihren Legierungen), Konversionsschichtbildung (insbesondere No-Rinse- 
Konversionsschichtbildung, also Verfahren mit verringerter Anzahl von Spiiloperationen, 
beispielsweise auf verzinktem Stahl und Aluminium), Korrosionsschutz (insbesondere auf 
Kupfer, etwa bei der Leiterplattenherstellung, und auf Stahl), Schmieren und Fetten 
(insbesondere bei der Kaltumformung). Dabei entspricht die Art der Applikation technisch 
ublichen Methoden mit der Erganzung, daB die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen 
gemeinsam mit fur die entsprechende Anwendung technisch ublichen weiteren 
Komponenten eingesetzt werden oder daB sie in zusatzlichen Behandlungsschritten mit 
dem Metall in Kontakt gebracht werden, wie beispielsweise Spruhen, Tauchen, Lackieren 
oder Elektrolackieren unter Verwendung geeigneter Formulierungen der 
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erfindungsgemaBen korrosionsinhibierenden Zus ainm ensetzungea wie Losungen, 
Emulsionen, Dispersionen, Suspensionen oder Aerosole. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind Zusammensetzungen zur 
5 Metallabscheidung auf Metall- oder Kunststoffoberflachen enthaltend neben den 
Komponenten A, B und gegebenenfalls C, so wie F: 

j) gegebenenfalls mindestens eine Saure oder ein Alkali- oder Erdalkalimetallsalz der 
entsprecbenden Saure als Komponente J, und 
10 k) gegebenenfalls weitere Additive als Komponente K. 



Diese erfindungsgemaBen Zusammensetzungen eignen sicb insbesondere zur Abscheidung 
von Metallen oder Metallegierungen auf Metall- oder Kunststoffoberflacheii. Geeignete 
Metalloberfiachen wurden bereits vorstehend genannt Die Abscheidung von Metallen oder 
15 Metallegierungen auf Kunststoffoberflachen erfolgt bevorzugt bei der Herstellung von 
Leiterplatteru Die Abscheidung erfolgt bevorzugt in einem chemischen oder 
elektrochemischen Verfahren. 



Komponente J 



20 



Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen konnen gegebenenfalls des weiteren 
mindestens eine Saure oder ein Alkali- oder Erdalkalimetallsalz der entsprechenden Saure 
bevorzugt ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus HNO3, EbSO^ HsPO/*, Ameisensaure 
und Essigsaure enthalten. Die Saure wird im allgemeinen in einer Menge yon 0,5 bis 700 
25 g/1, bevorzugt 5 bis 200 g/1 eingesetzt. 

Komponente K 

Neben den genannten Komponenten konnen die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen 
30 weitere Additive enthalten, die je nach Anwendungszweck, abzuscheidendem Metall, 
Zielsetzung und angewandtem Verfahren unterschiedlich sein konneru Geeignete Additive 
sind l-(2-Vinylpyridinium)-2-ethylsulfobetain, 1 , 1 -Dimethyl-2-propinyl- 1 -amin, 1-Pyri- 
dinium-2-ethylsulfobetain, 1 -Pyridinium-2-hydroxy-3 -propylsulfob etaio, l-Pyridinium-3- 
propylsulfobetain, 2,2 f -Dichlordiethylether, 2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol, 2-Butin-l,4- 
35 diol, 2-Butin-l,4-diolethoxylat, 2-Butin-l,4-diolpropoxylat, 3-(2-Benzothiazolylthio)-l- 
propansulfonsaure-Na-Salz, 3 ,3 -Dithio-bis-(l -propansulfonsaure)-Na-Salz, 3-[(Amino- 
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iaiinomethyl]-tMol]-l -propansulfonsaure, 3-[(Dimethylamino)-tlri^ 1 -pro- 

pansulfonsaure-Na-Salz, 3-[Ethoxy-tMoxomethyl]ttao-l-pro^ 3- 
Chlor-2-hydroxy- 1 -propansulfonsaure-Na-Salz 5 3-Hexin-2 ? 5-diol, * 3-Mercapto- 1 -propan- 
sulfonsaure-Na-Salz, 4,4-Dihydroxydiphenylsulfori, 4-Metboxybenzaldehyd, Aldehyde, 
Alkylphenylpolyethylenoxidsi^ Alkylpolyetkylenpxidsulfoproyl- 
ether-K-Salze wie beispielsweise Tridecyl/Pentadecylpolyethylenoxidsulfoproylether-K- 
Salz, Allylsulfonsaure-Na-salz, Amidosulfonsaure, Amin- und Natrium- neutralisierte 
Phosphorsaureester von Alkylalkoholen, Amincarboxylate, Amino- und Nitrophenole, 
Aminoalkohole, Aminobenzkoidazol, Aminoimidazoline, Aminotriazol, Benzalacetessig- 
sauremethylester, Benzalaceton, B enzimidazolairrine, Benzothiazole, Benztriazol und seine 
Derivate, Benzylpyridin-3-caxboxylat, Bisphenol A, Borsaureester mit verschiedenen 
Alkanolaminen wie beispielsweise Borsaurediethanolaminester, Carbons auren und Hire 
Ester, CarboxyeliyUsothiuroniumbetain, Chinolinderivate, Copolymere aus Ethylen und 
Acrylsaure, Copolymere aus Trniriazol und EpicMorhydrin, Copolymere aus Imidazol, 
Morpholin und Epichlorhydrin, Copolymere aus N,N , -bis-[3~(dimetriylamino)propyl]- 
harnstoff und l,r-Oxybis-[2-cMorethan], Copolymere aus n-Butylacrylat, Acrylsaure und 
Styrol, Dibenzylsulfoxid, Dicarbonsauren und ihre Ester, Diethylentriaminpentaessigsaure 
und davon abgeleitete Salze, Diisobutenylbernsteinsaure, Dinatriumethylenbisditlrio- 
carbamat, Dithiopbosphonsaure, Etbylamidosxilfonsaure, Ethylendiamintetraessigsaure und 
davon abgeleitete Salze, Ethylglycindiessigsaure und davon abgeleitete Salze, 
Etbylhexanolethoxylat, Fettamine und Fettsaureamide, Formaldehyd, Glycerinethoxylat, 
Guanidinderivate, Harnstoff und seine Derivate, Hydroxyethylimlnodiessigsaure und 
davon abgeleitete Salze, Imidazol, Isopropylarnidosulfonsaure, 

Isopropylamidosulfonylchlorid, I^uryl/Myristyltrixneth 

Laxirylpyridiniumchlorid, Maleinsaureamide, Mercaptobenzimidazol, 

Metbylarnidosulfonsaure, NjN^N'-Tetralds^^ N,N- 
Diethyl-2-propin-l-amin, N,N-Dietbyl-4-amino-2-butin-l-ol, N,N-Dimethyl-2-propin-l- 
arnin, N-2-EtbyIbexyl-3-aminosulfopropiomaure, N-AJUiylpyridiniumchlorid, Na-Salz 
sulfarierter Alkylphenolethoxylate, Natrium-2-ethylhexylsulfat, Nicotinsaure, 
Nitrttotriessigsaure und davon abgeleitete Salze, Nitrobenzolsulfonsaure-Na-Salz , N- 
Methallylpyridiriiumchlorid, ortho-Chlorbenzaldehyd, Phosphoniumsalze, Phthalsaure- 
amide, Picx>linsaure, Polyetheramine, Polyethylenimine, Polyviaylimidazol, Propargyl- 
alkohol, Propargylalkoholethoxylat, Prbpargylalkoholpropoxylat, Propinsulfonsaure-Na- 
salz, Propiolsaure, Propyle^<^amintetraessigsaure und davon abgeleitete Salze, Pyrrol, 
Quaterniertes Polyvinylimidazol, Reaktionsprodukt aus 2-Butin-l,4-diol und Epichlor- 
hydrin, Reaktionsprodukt aus 2-Butin-l,4-diol und Propansulton, Reaktionsprodukt aus 
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Saccharin tind Propansulton, Reaktionsprodukt von Alkyl-ethoxylat/propoxylat mij 
Propansulton, Reaktionsprodukt von Polyethylenimin mit Propansulton, Reaktionsprodukt 
von B-Naphthol-ethoxylal/propoxylat mit Propansulton, Resorcinethoxylat, Saccharin, B- 
Naphtholethoxylat, 6-Naphtholetlioxylatsxilfat-Na-Salz, Sulfoniumsalze, Sulfonsauren wie 
beispielsweise Methansulfonsaure, Thiodiglykol, Thiodiglykolethoxylat, Thioether, Thio- 
hamstoffe, Thiuramdisulfide, Vinylsulfonsaure-Na-salz, Zimtsaure und ihre Derivate, 
Zin3q>liosphate und — silikate, Zirkonphosphate und —silikate, Hypophosphite (zJ3. 
Natriumhypophosphit), NaBKU, Dimethylaminoboran, IMethylaminoboran, Hydrazin, 
Fonnaldehyd, Urotropin, Palladiumchlorid, Natriumstennat, HFxBF 3 , Polyethylenglykole 
mit Molekulargewicht 100 — 1000000 g/mol, Blockcopolymere des Ethylenoxid und 
Propylenoxids, beispielsweise Pluronic-Marken der Fa. BASF Aktiengesellschaft, 
Ludwigshafen/Rh., und statistische Copolymere des Ethylenoxid und Propylenoxids, 
insbesondere mit Molekulargewichten im Bereich 100 - 2000 g/mol. 

* Mit Hilfe der erfindungsgemaBen Zusamm ensetzungen gemaB dieser Ausfiihrungsform 
sind insbesondere Metallab scheidungen auf elektrochemischem oder chemischem Wege 
moglich. Ob eine elektrochemische oder chemische Abscheidung durchgefuhrt wird, ist 
abhangig vom Metall, von der Metalloberflache sowie von dem gewunschten Ergebnis. 

Verfahren zur Behandlicng einer Metall- oder Kunststqffbberfldche 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren zur 
Oberflachenbehandlung von Metallen, wobei die Metalloberflache mit einem Polymer 
(Komponente A) in Kontakt gebracht wird, enthaltend wenigstens eine Straktureinheit der 
Formel (T) 




wobei diese Stniktureinheit ein Teil der Polymerhauptkette sein kann oder uber eine 
Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist 
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Dieses Polymer sowie bevor2rugte Ausfiihriingsfoimen des Polymers und geeignete 
HersteUxmgsverfahren sind bereits vorstehend erwahnt (siehe Komponente A). Geeignete 
Metalloberflachen sowie bevorzugte Ausfuhrungsfoimen der Metalloberflachen sind 
5 ebenfalls vorstehend erwahnt. 

Geeignete Verfahren sind z.B. Entlackung, Metallbeizen, Elektropolieren, chemisches 
Entgraten, chemische und elektrochemische Metallabscheidung, Konversionsschicht- 
bildung (insbesondere No-Rinse-Konversionsschichtbildung), Korrosionsschutz (insbe- 
10 sondere auf Kupfer, etwa bei der Leiterplattenherstellung, nnd auf Stahl), Schrnieren und 
Fetten (insbesondere bei der Kaltumformung). 

Das Polymer kann in dem erfindungsgemafien Verfahren in Losung, Emulsion, Suspension 
oder Aerosol vorliegen. Bevorzugt liegt das Polymer (Komponente A) in einer der 
15 vorstehend genannten erfindungsgemafien Zusamm ensetzungen vor. 

Die Art der Applikation entspricht technisch ublichen Methoden mit der Erganzung, daB 
die erfindungsgemaB eingesetzten Polymere (Komponente A) gemeinsam mit fur die 
entsprechende Anwendung technisch ublichen weiteren Komponenten eingesetzt werden 
20 oder dass sie in zusatzlichen Behandlungsschritten mit dem Metall in Kontakt gebracht 
werden, wie beispielsweise Spruhen, Tauchen, Lackieren oder Elektrolackieren unter 
Verwendung geeigneter Formulierungen der Polymere. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Verfahrens wird eine 
fc p 25 Metalloberflache mit einer Zusammensetzung in Kontakt gebracht, die die Komponenten 
A, B und gegebenenfolls C, sowie D und/oder E aufweist, oder mit einer 
Zusammensetzung, die neben den Komponenten A, B und gegebenenfalls C, sowie D 
und/oder E als weitere Komponenten die Komponenten G und/oder H und/oder I aufweist 
Geeignete Komponenten B bis I sind vorstehend aufgefuhrt. In dieser bevorzugten 
30 Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Verfahrens wird bevorzugt ein Beizen oder eine 
Passivierung, insbesondere eine Phosphatierung der Metalloberflache vorgenommen. 
Geeignete Verfahrensschritte ' und Vomchtungen zur Passivierung, insbesondere 
Phosphatierung bzw. zum Beizen von Metalloberflachen sind dem Fachmann bekannt 



35 



Im allgemeinen erfolgt die Behandlung der Metalloberflachen, insbesondere eine 
Passivierung, besonders bevorzugt eine Phosphatierung oder Beizen, durch Aufspruhen 
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einer erfindungsgemaBen Zusammensetzung auf die Metalloberflache oder Tauchen der 
MetaUoberflache in eine erfindungsgemaBe Zusammensetzung, in Abhangigkeit von der 
Zahl, GroBe und Form der zu behandelnden Teile. 

5 Wird eine Phosphatierung yon MetaUbandern durchgeffihrt, so konnen die 
erfindungsgemaBen Zusammensetzungen enthaltend Phosphorsaure als Komponente E 
durch ein „roll-on"- oder "dry-in-place"- oder "no-rinse M - Verfahren aufgebracht werden, 
wobei die erfindungsgemaBe Phosphatierzusammensetzung auf das Metallband auf- 
gebracht wird und ohne Spulen getrocknet wird, wobei sich ein Polymerfilm ausbildet 

10 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein Verfahren umfassend die 
Schritte: 

a) gegebenenfaUs Reinigung der Metalloberflache zur Entfemung von Olen, Fetten und 
Schmutz, 

15 b) gegebenenfaUs Waschen mit Wasser, 

c) gegebenenfaUs Pickling, urn Rost oder andere Oxide zu Entfernen, gegebenenfaUs in 
Anwesenheit des erfindungsgemaB eingesetzten Polymers (Komponente A), 

d) gegebenenfaUs Waschen mit Wasser, • 

e) Behandlung der MetaUoberflache in Anwesenheit des erfindungsgemaB eingesetzten 
20 Polymers (Komponente A), 

f) . gegebenenfaUs Waschen mit Wasser, 

g) gegebenenfaUs Nachbehandlung. 

Die Behandlung der Metalloberflache in Schritt e) kann dabei eine Passivierung, 
25 insbesondere Phosphatierung, nach dem Fachmann bekannten Verfahren sein. Dabei wird 
auf dem MetaU eine Schutzschicht, ein Film oder eine hnpragnierung aufgebracht. Wird in 
Schritt e) eine Phosphatierung durchgefuhrt, ist eine Nachbehandlung der MetaUoberflache 
in Schritt g) mit passivierenden Zusatzen moglich. 

30 Das Waschen mit Wasser erfolgt zwischen den einzelnen Verfahrensschritten, um eine 
Verunreinigung der fur den * jeweils folgenden Schritt erforderlichen Losung mit 
Komponenten der in dem vorhergegangenen Schritt eingesetzten Losung zu vermeiden. Es 
ist jedoch auch denkbar, das erfindungsgemaBe Verfahren als „no rinse Verfahren" 
. durchzufuhren, das heiBt, ohne die Schritte b), d) und f). 

35 
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Die Schritte des Reinigens (Schritt a)) und der Behandlung der Metallob erflache in 
Anwesenheit des erfindungsgemaB eingesetzten Polymers (Komponente A), bevorzugt des 
Passivierens (Schritt e)) konnen auch in einem Schritt ausgefuhrt werden, d.h. mit einer 
Formulierung, die neben den ublichen Reinigungsroitteln auch die erfindungsgemafie 
Zusammensetzung enthalt. 

im AnschluB an die Verfahrensschritte a) bis g) kann die Metalloberflache mit einem Lack 
versehen werden. Die Lackierung erfolgt ebenfalls nach dem Fachmann bekannten 
Verfahren. 

Eine weitere Ausfuhrungsform der vorliegenden Anmeldung betrifft ein Verfahren zur 
Abscheidung von MetaUen oder Metallegierungen auf einer Metall- oder 
Kunststoffoberflache, wobei die Metall- oder Kunststoffoberflache mit einem Polymer 
(Komponente A) in Kontakt gebracht wird, enthaltend wenigstens eine Stnaktureinheit der 
Formel (I) 




wobei diese Struktureinheit ein Teil dear Polymerhauptkette sein kann oder uber eine 
Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist. 

Bevorzugt wird die Metall- oder Kunststoffoberflache mit einer Zusammensetzung in 
Kontakt gebracht, die die Komponenten A, B und gegebenenfalls C, sowie F enthalt, oder 
mit einer Zusammensetzung, die zusatzlich zu den Komponenten A, B und gegebenenfalls 
C, sowie F als weitere Komponenten die Komponenten J gegebenenfalls K enthalt. 
Geeignete Komponenten A, B, C, F, J, K sind bereits vorstehend erwahnt 

Eine Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer Kunststoffoberflache 
wird im allgemeinen bei einer Kunststoffinetallisierung insbesondere bei der .Herstellung 
von Gebrauchsgegenstanden oder Leiterplatten durchgefuhrt Beispiele sind eine 
auBeastromlose Verkupferung oder Vernickelung von Leiterplatten oder 
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Gebrauchsgegenstanden mit einer Kunststoffoberflache, wobei im AnschluB an die 
Verkupferung eine Veroickelung und dann eine Verchromung folgen kann und im 
AnschluB an eine Vernickelung eine Verchromung erfolgen kann. 

Die Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf Metall- oder 
Kunststoffoberflachen erfolgt in den erfindungsgemaBen Verfahren in einer besonders 
bevorzugten Ansfuhrungsform jeweils auB enstr omlo s ( auch chemisch genannt) oder 
elektrolytiscb. Solche Verfahren sind dem Fachmann bekannt Besonders bevorzugt erfolgt 
in dem erfindungsgemaBen Verfahren eine chemische oder elektrochemische 
Goldabscheidung, chemische oder elelrirochemische Kupferabscheidung, chemische oder 
elektrochemische Nickelabscheidung, chemische Palladiumabscheidung, elektrochemische 
Zinkabscheidung, elektrochemische Zinnabscheidung. Die genannten Verfahren schlieBen 
neben der Abscheidung der genannten Metalle auch deren Legierungen mit anderen 
Elementen ein; dabei sind besonders bevorzugt CuZn, CuSn, CuNi, SnPb, SnAgBiCu, 
SnAgCu, SnBi, SnAg, SnCu, NiPd, NiP, ZnFe, ZnNi, ZnCo, ZnMn, wobei die genannten 
Bestandteile der Legierung in beliebiger Konzentration in der Legierung enthalten sein 
konnen. ErfindungsgemaB sind auch Verfahren, bei denen leitfabige Polymere 
abgeschieden werden, wobei diese im weitesten Sinn als Metalle angesehen werden. Ein 
derartiges leitfahiges Polymer ist Polypyrrol. 

Weitere Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen Verfahrens sind z.B. Reinigungs-, 
Atz- 3 Glanz- und Picklingverfahren, bei denen neben dem erfindungsgemaBen Einsatz der 
Komponente A gleichzeitig Sauren, Oxidationsmittel und Korrosionsinhibitoren sowie 
geloste Metallsalze eingesetzt werden, sowie Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 
bei denen Zusammensetzungen enthaltend die Komponente A sowohl bei der 
Metallisierung der Leiterplatte einschlielilich der darin enthaltenen Bohrungen wie auch 
zur Oberflachenbehandlung der Leiterplatte eingesetzt werden kann. Zusammensetzungen 
enthaltend die Komponente A konnen einerseits bei der Oberflachenbehandlung von auf 
der Leiterplatte vorliegenden Metallen eingesetzt werden, etwa mit dem Ziel des 
Korrosionsschutzes oder bei der Verbesserung der Lotbarkeit, wie auch in Verfahren, bei 
denen nicht leitende Oberflachen im Rahmen der Metallabscheidung mit den 
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erfindungsgemaB eingesetzten Zusaromensetzungen enthaltend die Komponente A 
behandelt werden, etwa mit dem Ziel der Durchkontaktierung von Leiterplatten. 

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist die Verwendung von Polymeren 
(Komponente A) enthaltend wenigstens eine StruldOTeinlieit der Formel (I) 




wobei diese Struktureinheit ein Teil dor Polymerhauptkette sein kann oder uber eine 
Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist, 

als Komplexbildner bei der Abscheidung von MetaUen oder Metallegierungen auf Metall- 
oder Kunststoffoberflachen oder bei der Oberflachenbehandlung von MetaUen. 

Bevorzugt eingesetzte Polymere sowie geeignete Metalloberflachen und geeignete 
Verfahren, in denen die genannten Polymere verwendet werden, wurden bereits vorstehend 
genannt. 

Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung zusatzlich. 
Beispiele 

Beispiel 1: Chemische Kupferabscheidung 

Leiterplatten, die nach tecbnisch ublichen Verfahren (Reinigen, Atzen, Behandlung mit 
ZAnn(JI)chlorid, PaUadiumabscheidung, HBF 4 -Konditionierung) vorbehandelt wurden, 
werden in einer Mischnng aus 10 ml einer Losung X, 10 ml einer Losung Y und 80 ml 
Wasser verkupfert Die Zusamm ensetzung der Losungen ist wie folgt: 

Losung X: 9g CuS0 4 x5H 2 0 
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27,5g Formaldehyd (36,5 %ig) 

250mgFettalkoholalkoxylat Plurafac® LF 600 der BASF AG 
ad 100 ml Wasser 

5 Losung Y: 18g NaOH 

' 12g carboxymetliyliertes Polyethylenimin, Na-Salz 
ad 100 ml Wasser 

Das carboxymetiiylierte Polyethylenimin weist tin mittleres Molekulargewicht von 50000 
10 g/mol (ermittelt durch Lichtstreuung) auf und wurde aus Polyethylenimin analog zu 
Beispiel 1 in WO 97/40087 hergestellt, wobei der Carboxymethylierungsgrad 80 mol% 
betragL 

Die Mischung aus Losung X, Losung Y und Wasser weist eine hohere Stabilitat als eine 
vergleichbare Miscbung auf, die anstelle von carboxymethyliertem Polyetbyleniinin als 
15 Komplexbildner EDTA enthalt. Die Stabilitat wurde quantitativ anband der Menge von 
abgeschiedenem Kupfer ermittelt, wenn in dem Bad kein Substrat eingetaucht ist. Je mehr 
Cu in einem Bad ohne Substrat abgeschieden wird, desto niedriger ist seine Stabilitat. Die 
Menge von unter vergleicbbaren Bedingungen abgeschiedenem Kupfer ist wenigstens 5% 
geringer, als in technisch ublichen Badern. 

20 

Beispiel 2: Elektrochemische Kupferabscheidung 

Zur elektrochemischen Kupferabscheidung auf glasfaserverstarktem Epoxyharz bei 50 °C 
und einer Stromdichte von 2 A/dm 2 wird ein galvanisches Bad folgender 
Zusammensetzung eingesetzt: 

25 18 g/1 Kupfer, als Kupfersulfamat 

250 g/1 Sulfaminsaure 

15 g/1 Zitronensaure 
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10 g/1 carboxymethyliertes Polyetfaylenimin, Na-Salz aus Beispiel 1 
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Beispiel 3: Chemische Nickelabscheidung 

Zur chemischen Nickelabscheidung auf glasfaserverstarktem Epoxyharz bei 90 °C wird ein 
5 Bad folgender Zusammensetzung eingesetzt: 

21 g/1 Nickelsulfat 

24 g/1 Natriumhypophosphit 

28 g/1 Milchsaure 

2,2 g/1 Propionsaure 

10 5 g/1 carboxymethyliertes Polyethylerrirmn, Na-Salz aus Beispiel 1 

150 mg/1 Thioharnstoff 

Beispiel 4: Elektrochemische Zinklegierwigsabscheidung 

Zur elektrochemischen Abscheidung einear Legierungsschicht aus Zink und einem weiteren 
15 Metall M auf glasfaserverstarktem Epoxyharz bei 40 °C und einer Stromdichte von 1,5 
A/dm 2 werden galvanische Bader folgender Zusammensetzung eingesetzt: 

10 g/1 Zink, als Zinkoxid 

2 g/1 Metall M, wahlweise Co, Fe, Ni oder Mn, als Sulfa* 
1 00 g/1 Natriumhydroxid 
20 15 g/1 carboxymethyliertes Polyethylemmin, Na-Salz aus Beispiel 1 
1 0 g/1 Polyethylenimin Lugalvan ® G20 von BASF AG 
1 g/1 Pyridiniumpropylsulfobetain 



Beispiel 5: Elektrochemische Goldabscheidung 
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Zur elektrochemischen Goldabscheidung auf glasfaserverstarktem Epoxyharz bei 35 °C 
und einer Stromdichte von 1 A/dm 2 wird ein galvanisches Bad folgender 
Zusammens etzung eingesetzt: 

8 g/1 Gold, als Kaliumdicyanoaurat 

250 mg/1 Cobalt, als Cobaltcyardd 

100 g/1 carboxymethyliertes Polyethylebimin, Na-Salz aus Beispiel 1 

Beispiel 6: Elekti'olytische Reinigung von Weichstahl 

Zur Oberflachenbehandlung von Edelstahl wird ein Bad folgender Zusammensetzung 
eingesetzt. Das Werkstuck wird darin 5 Minuten bei Raumtemperatur als Kathode, bei 
einer Stromdichte von 1 A/dm 2 , geschaltet 

lOOg carboxymethyliertes Polyethylenimin, Na-Salz aus Beispiel 1 

500mg Alkylphenolethocylat Lutensol ® AP 10 von BASF AG 
ad 1000 ml Wasser 

Beispiel 7: Elektrolytische Reinigung von Kupfer 

Zur Oberflachenbehandlung von Kupfer wird ein Bad folgender Zusammensetzung 
eingesetzt. Das Werkstuck wird darin 1 Minute bei Raumtemperatur als Kathode, bei einer 
Stromdichte von 1 A/dm 2 , geschaltet 

lOOg carboxymethyliertes Polyethylenimin, Na-Salz aus Beispiel 1 
7,5g Kaliumchlorid 
5g Benztriazol 

500mg Alkylphenolethocylat Lutensol ® AP 10 von BASF AG 
ad 1000 ml Wasser 
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Patentanspruche 

1. Zusammensetzung zur Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflachen 
enthaltend 

a) mindestens ein Polymer als Komponente A enthaltend wenigstens eine 
Struktureinheit der Formel (I) 




wobei diese Striiktureinheit ein Teil einer Polymerliauptkette sein kann oder 
uber eine Ankergruppe an eine P olymerhauptkett e gebunden sein kann, und 
M Wasserstoff oder ein Metallkation ist; 

b) Wasser oder ein anderes Losungsmittel, das geeignet ist, das Polymer 
(Komponente A) zu losen, zu dispergieren, suspendieren oder zu emulgieren 
als Komponente B; 

c) gegebenenfalls oberflachenaktive Verbindungen, Dispergiermittel, Suspendier- 
mittel und/oder Emulgiennittel als Komponente C; 

entweder 

d) gegebenenfalls ein Salz, eine Saure oder eine Base basierend auf 
Ubergangsmetallkationen, Ubergangsmetalloxoanionen, Fluorometallaten 
oder Lantanoiden als Komponente D, und/oder 

e) mindestens eine Saure ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus 
Phosphorsaure, Schwefelsaure, Sulfonsauren, Salpetersaure, FluBsaure und 
Salzsaure als Komponente E, oder eine Base, ausgewahlt aus der Gruppe 
Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide und Ammoniak-Losung 

und/oder 
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f) 



mindestens ein Metalloxid und/oder Metallsalz als Komponente F. 



2. Zusannnensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gewichtsmittel des Molekulargewichts des Polymers (Komponente A) groBer als 
500 g/mol ist 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Polymer (Komponente A) eine oder mehrere Wiederhoiungseinheiten der Formeln 
(13), (HI) und/oder (IV), und/oder eine oder zwei Endgruppen der Formel (V), sowie 
gegebenenfalls weitere Einheiten gernaB Formel (VI) enthalt 




GO 
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(IV) 



Polymer 

o 00 

"OM 



Ok 



— C— C— N 

H 2 H 2 \ (VI) 

darin bedeuten 

R Wasserstoff oder ein beliebiger substituierter oder unsubstituierter 

organischer Rest 
R* Wasserstoff oder -CH 2 -C0 2 M 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation 

Polymer ein beliebiges Polymer, das geeignet ist, die in Formel (V) definierte 
Slruktureiiiheit zu binden. 

4. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 3 zur OberflachenbehandluDg 
von Metallen enthaltend zusatzlich zu den Komponenten A, B und gegebenenfalls C, 
sowie D und/oder E 



g) mindestens einen Korrosionsinhibitor als Komponente G, 
und/oder 
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h) Verbixidungen des Ce, Ni, Co, V, Fe, Zn, Zr, Ca, Mn, Mo, W, Cr und/oder 
Bi als Komponente H, 

und/oder 

i) weitere Hilfs- und Zusatzstoffe als Komponente I. 

5. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 4 zur Abscheidung von 
Metallea oder Metallegierungen auf Metall- oder Kunststofifoberflachen enthaltend 
zusatzlich zu den Komponenten A, B und gegebenenfaUs C, sowie F 

j) gegebenenfaUs mindestens eine Saure oder ein Alkali- oder 

Erdalkalimetallsalz der ehtsprechenden Saure als Komponente J, 
und/oder 

k) gegebenenfaUs weitere Additive als Komponente K. 

6. Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Metallen, dadurch gekennzeichnet, dass 
die MetaUoberflache mit einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht 
wird, enthaltend wenigstens eine Struktureinheit der Formel (I) 




wobei diese Struktureinheit ein TeU der Polymerhauptkette sein kann oder uber 
eine Ankergrappe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die MetaUoberflache mit 
einer Zusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 4 in Kontakt gebracht 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7 umfassend die Schritte: 

a ) gegebenenfaUs Reinigung der MetaUoberflache zur Entfernung von Olen, 
Fetten und Schrnutz, 
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b) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

c) gegebenenfalls Pickling, urn Rost oder andere Oxide zu Entfernen, 
gegebenenfalls in Anwesenheit des erfindungs gemaB eingesetzten Polymers 
(Komponente A), 

d) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

e) Behandlung der Metalloberflache in Anwesenheit des erfindungsgemaB 
eingesetzten Polymers (Komponente A), 

f) gegebenenfalls Waschen mit Wasser, 

g) gegebenenfalls Nachbehandlung. 

9. Verfahren zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer Metall- 
oder Kunststoffoberflache, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall- oder 
Kunststoffoberflache mit einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht 
wird, 

enthaltend wenigstens eine Stmktureinheit der Formel (I) 



wobei diese Struktureinheit ein Teil der Polymerhauptkette sein kann oder iiber 
eine Anker gruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffoberflache 
mit einer Zusammensetzung gemaB einem der Anspruche 1 bis 3 oder 5 in Kontakt 
gebracht wircL 




M 



Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist. 



11. 



Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine chemische 
oder elektrochemische Metallabscheidung durchgefiihrt wird. 



WO 2004/001099 



PCT/EP2003/006491 



-43- 



12. Verwendung von Polymeren enthaltend wenigstens eine Struktureinheit der Formel 
00 

L^OM 

o 

5 

wobei diese Striiktureiiilieit ein Teil der Polymerhauptkette sein kann oder uber 
eine Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

10 M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist 

als Kornplexbildner bei der Oberflaehenbehandlung von Metallen. 

13. Verwendung von Polymeren enthaltend wenigstens eine Struktureinheit der Formel 
15 (I) 

N' 

,OM 

(I) 



wobei diese Struktaeinheit ein Teil der Polymerhauptkette sein kann oder uber 
20 eine Ankergruppe an eine Polymerhauptkette gebunden sein kann, und 

M Wasserstoff oder ein Ammonium- oder Metallkation ist, 

\ als Kornplexbildner bei der Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf 
25 Metall- oder Kunststoffoberflachen. 




\ 

\ s 

\ 

• \ ■ . 



\ 

\ 





WO 2004/001099 



7 



^PCT/EP2003/006491 



-45- 



und/oder 



f) 



mindestens ein Metalloxid und/oder Metallsalz als Komponente F. 



10 



15 



\ 



Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Ob erfl achenb ehandlung von 
Metallen, sowie ein Verfahren zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf 
einer Metall- oder Runststofifoberfiache, worin die Metall- oder Kunststoffoberflache rait 
einem Polymer (Komponente A) in Kontakt gebracht wircL Weiterhin betrifft die 
Erfindung die Verwendung von Polymeren (Komponente A) zur Oberflachenbehandlung 
von Metallen sowie zur Abscheidung von Metallen oder Metallegierungen auf einer 
Metall- oder Kunststoffoberflache. 




\ 





\ 



\ 



